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© Schwelss- und/oder Lotmaterial. 



© Es wird ein SchweiB- und/oder Lotmaterial be- 
stehend aus einer Legierung mit den Bestandteilen 
Zink (Zn), Aluminium (Al) und Kupfer (Cu) vorge- 
schlagen, wobei ein weiterer Bestandteil Silizium (Si) 
ist. Mit diesem Material konnen z.B. Zinkbasis-Metal- 
le geschweiBt Oder Aluminium und galvanisierte Me- 
talle hartgelotet werden. ohne 6aB ein Flufimittel 
^_ erforderlich ware. 
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Die Erfindung betrifft ein SchweiB- und/oder 
Lotmaterial bestehend aus einer Legierung mit den 
Bestandteilen Zink (Zn), Aluminium (Al) und Kupfer 
(Cu). 

Ein bekanntes SchweiB- und/oder Lotmaterial 
dieser Art besteht aus 93 - 95 Gew% Zn, 4 - '6 
Gew% Al und 1 Gew% Cu. Dieses Material wird 
beispielsweise zum Hartloten von Aluminium ver- 
wendet. Wie bei vielen anderen Lbtmateri alien ist 
auch bei diesem bekannten Lotmaterial ein Flufl- 
mittelzusatz erforderlich. 

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be- 
steht darin, ein Material zum Schweifien und insbe- 
sondere zum Loten aufzuzeigen, das auch bei 
schwer zu lotenden Materialien ohne FluBmittelzu- 
satz auskommt. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl dadurch 
gelost, daB ein weiterer Bestandteil der Legierung 
Silizium (Si) ist. Es hat sich gezeigt, daB durch 
einen geringen Silizium-Zusat2 kein FluBmittel 
mehr erforderlich ist. Dennoch sind ansonsten 
schwierig durchzufQhrende SchweiB- und Lotarbei- 
ten in hervorragender Weise durchfuhrbar. So eig- 
net sich dieses Material zum SchweiBen von Zink- 
Basis-Metallen, zum Hartloten von Aluminium, zum 
Loten von galvanisiertem Metall u.dgl. 

Der geringe Si-Anteil betragt 0,1 - 5 Gew%, 
vorzugsweise 0,2 - 1 Gew%, wobei mit einem 
Anteil von 0,5 Gew% die besten Ergebnisse erzielt 
wurden. 

Die Anteile der Gbrigen Bestandteile ergeben 
sich zu 70 - 95 Gew% Zn, 4 - 15 Gew% Al und 1 - 
10 Gew% Cu. Vorzugsweise betragen diese Anteile 
jedoch 85 - 90 Gew% Zn, 8 - 12 Gew% Al und 2 - 
4 Gew% Cu. Die besten Ergebnisse wurden mit 
einer Lotlegierung erzielt, die im wesentlichen 87 
Gew% Zn, 10 Gew% Al, 2,5 Gew% Cu und 0,5 
Gew% Si aufweist. Der Schmelzpunkt einer sol- 
chen Legierung betragt 390°C. Neben dem Si- 
Zusatz tragen auch die gegenUber der bekannten 
Legierung erhbhten Anteile an Al und Cu zu den 
verbesserten Eigenschaften dieses SchweiB- 
und/oder Lotmaterials bei. Dieses SchweiB- 
und/oder Lotmaterial kann in an sich bekannter 
Weise als Draht- Oder Stangenmaterial hergestellt 
werden, es ist jedoch auch moglich, dieses Materi- 
al in Pulverform oder als Emulsion insbesondere 
2um Loten einzusetzen. 

Patentanspriiche 

1. SchweiB- und/oder Lotmaterial bestehend aus 
einer Legierung mit den Bestandteilen Zink 
(Zn), Aluminium (A!) und Kupfer (Cu), dadurch 
gekennzeichnet, dafi ein weiterer Bestandteil 
Silizium (Si) ist. 

2. SchweiB- und/oder Lotmaterial nach Anspruch 



1, dadurch gekennzeichnet, dafi der Si-Anteil 
' 0,1 - 5 Gew% betragt. 

3. SchweiB- und/oder Lotmaterial nach Anspruch 
5 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Si-Anteil 

0,2 - 1 Gew% betragt. 

4. SchweiB- und/oder Lotmaterial nach Anspruch 
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, da/J der Zn- 

10 Anteil 70 - 95 Gew%, der Al-Anteil 4-15 

Gew% und der Cu- Anteil 1-10 Gew% be- 
tragt. 

5. SchweiB- und/oder Lotmaterial nach Anspruch 
is 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Zn-Anteil 

85 - 90 Gew%, der Al-Anteil 8-12 Gew% und 
der Cu- Anteil 2 - 4 Gew% betragt. 

6. SchweiB- und/oder Lotmaterial nach Anspruch 
20 5, dadurch gekennzeichnet, daB im wesenti- 

chen 87 Gew% Zn, 10 Gew% Al, 2,5 Gew% 
Cu und 0,5 Gew% Si als Legierungsbestand- 
teile enthalten sind. 

25 7. SchweiB- und/oder Lotmaterial nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet 
durch die Ausbildung als Draht- oder Stangen- 
material. 

30 8. SchweiB- und/oder Lotmaterial nach einem der 
Anspruche 1 bis 6, gekennzeichnet durch die 
Ausbildung als Pulver oder Emulsion. 
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